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@ Klebfolienstreifen 

@ Klebfolienstreifen fOr eine wieder ISsbare Verklebung, der 
sich durch Ziehen in Richtung der VerkJebungsebene aus 
einer Klebefuge herausldsen IfiSt dadurch gekennzeichnet, 
dafi die VerkJebungsflache zum einen Enda des Klebfolien- 
stretfens abnimmt, wahrend das andere Ende als Anfasser 
zum Ziehen dient. 
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Die Erfindung betrifft einen Klebfolienstreifen fur 
wiederldsbare Verklebungen, wobei das Losen der Ver- 
klebung durch Ziehen an dem Streifen in Richtung der 5 
Verklebungsebene erfolgt 

Derartige Klebfolienstreifen sind bekannt So sind in 
DE 3331.016 Al und DE 4.222.849 CI elastische Klebfo- 
lien fur wiederldsbare Klebverbindungen beschrieben, 
die es gestatten, eine damit hergestellte Verklebung 10 
ruckstandsfrei durch einfaches Herausziehen der Kleb- 
folie aus der Klebfuge parallel zur Verklebungsebene, 
zu losen. Eine spezielle Anwendung dieser Klebfolien 
beschreibt die DE 3.714.453 CI. W0 92/U333 be- 
schreibt u. a. Klebfolien fur entsprechende Anwendun- 15 
gen, wobei die eingesetzten Klebfolien eine geringe Ela- 
stizitat bei gleichzeitig hoher Dehnung aufweisen und 
aus US 4.024312 ist ebenfalls eine solche Klebfolie be- 
kannt, die ahnlich wie WO 92/1 1333 eine beidseits mit 
Selbstklebemasse beschichtete Tragerfolie aufweist 20 
welche hochdehnbar und dennoch recht reiBfest ist 

Die in den vorgenannten Patentschriften dargestell- 
ten KJebstoffsysteme weisen jedoch auch eine Anzahl 
von Nachteilen auf : 

. 25 

— Besteht emer der Verklebungspartner aus einem 
sehr empfindlichen Material, so kann es zum Ende 
des Loseprozesses zu einer wenigstens teilweisen 
Schadigung dieses Materials kommen 

— Ebenfalls zum Ende des Loseprozesses kann es 30 
zum partiellen ReLBen des Klebebandes am Ende 
desselben kommen, welches dazu fuhrt, daB Kleb- 
stoffreste auf wenigstens einem der Verklebungs- 
partner verbleiben, die Verklebung also nicht voll- 
standig rUckstandsfrei I6sbar ist, im schlimmsten 35 
Fall eine Verklebung der Verklebungspartner be- 
stehen bleibt und die Verklebungspartner so geldst 
werden mussen, daB einer oder gar beide bescha- 
digt werden. 

40 

Diese Nachteile sind fur die praktische Anwendung 
von grofier Bedeutung und insbesondere ein Anwender, 
dem durch AbriB gegen Ende des Loseprozesses seine 
als reversibel gedachte Verklebung so zu einer irrever- 
siblen wird, ist als Kunde wohl fur immer verloren. 45 

Aufgabe der Erfindung war es, hier Abhilfe zu schaf- 
fen, insbesondere bei den vollstandig aus KJebmasse 
bestehenden Produkttypen, wahrend der hochreiBfeste 
Folientrager in anderen Produkttypen etwas mehr Ge- 
wahr gegen ReiBer bietet, obgieich sich die angespro- 50 
chenen Probleme auch dort stellen. 

DemgemaB betrifft die Erfindung Klebfolienstreifen, 
wie sie in den Patentanspruchen naher gekennzeichnet 
sind. 

Die Enden der erfindungsgemaBen Klebfolienstreifen 55 
sind also besonders ausgeformt, um zu erreichen, daB 
die Verklebungsflache zu dem Ende des Klebfolienstrei- 
fens hin abnimmt, das in der Klebfuge verschwindet, 
wahrend am anderen Ende dann gezogen werden kann. 

Gut geeignet sind z. B. spitze, gezackte, konvex ge- 60 
kriimmte Stripenden, oder auch Strips mit gewellter 
Endbegrehzung, um nur einige Moglichkeiten zu nen- 
nen. Wesentlich ist in jedem Fall eine Reduzierung der 
Verklebungsflache zum Ende des Klebestreifens. 

Eine theoretische Erklarung fur den Erfolg mit den 63 
erfindungsgemaBen Klebfolienstreifen liegt nicht so oh- 
ne weiteres auf der Hand Das Ergebnis jedenfails ist 
uberzeugend: Partielle ReiBer oder auch Substratscha- 



den treten nicht auf, im Gegensatz zu den bekannten 
Streifen mit gerade abgeschnittenem Ende. Auch sehr 
empfindliche Substrate konnen erfindungsgemaB rever- 
sibel verklebt werden, die Anwendungsmoglichkeiten 
dieser an sich frappierenden Klebfolienstreifen werden 
damit erheblich erweitert 

Die Materialien fur die erfindungsgemaBen Klebfo- 
lienstreifen entsprechen denen der in der Einleitung die- 
ser Schrift zitierten Patentschriften. Allgemein sind 
samtliche Klebmassen und Produkte geeignet, welche 
sich durch seitliches Herausziehen aus einer Klebfuge 
herauslosen lassen. Auf die eingangs zitierten Druck- 
schriften wird ausdrucklich Bezug genommen, ohne daB 
deren gesamte Offenbarung hier wiederholt seL 

Die Herstellung entsprechender Klebfolienstreifen 
kann mittels gangiger Verfahren erfolgen. Als Aus- 
gangsmaterial konnen Mutterrollen entsprechend DE 
4222M9 CI eingesetzt werden, welche jedoch bei ihrer 
Fertigung nicht mittels eines einfachen Scheren- oder 
Q-Schnittes aufgeschnitten wurden, sondern durch Ver- 
wendung z. B. eines Zackenmessers beidseitig sage- 
zahnformige Kanten aufweisen. Die Aufarbeitung der 
Mutterrollen kann problemlos entsprechend DE 
4.222^49 CI erfolgen. Die Erzeugung des speziell aus- 
geformten Klebfolienstreifenendes kann aber auch bei 
Verwendung von Mutterballen mit glattem Kanten- 
schnitt beim Stanzen der einzelnen Klebfolienstreifen 
durch ein entsprechend geformtes Stanzwerkzeug er- 
reicht werden. Vorteilhaft ist eine Fertigung, beLwel-. .. 
cher kein Abfall z. B. durch Erzeugung des speziell ge- 
formten Klebfolienstreifenendes durch Randbeschnitt 
der Mutterrollen erfolgt Aber auch ein partielles Ab- 
decken oder inert-Bedrucken des Streifenendes ist mog- 
Iich, etwa so, daB klebende Zacken verbleiben. Auch 
diese Technikdes Abdeckens und insbesondere Bedruk- 
kens von Kleberoberflachen ist bekannt und wird ver- 
breitet eingesetzt Im nachfolgenden Beispiel wird die 
Erfindung naher erlautert, ohne sie damit unnotig ein- 
schranken zu wollen. Alle Teile verstehen sich als Ge- 
wichtsteile. 

Beispiel 

Eine Haftklebemasse bestehend aus einem Gemisch 
von 50 Teilen SIS-Dreiblockpolymer mit einem Block- 
polystyrolgehalt von 29 Gew. % (Vector 4211, Dexco), 
50 Teilen eines Pentaesters von teilhydriertem Kolo- 
phonium (Pentalyn H-E, Hercules) und 1 Teil eines phe- 
nolischen Alterungsschutzmittels wird in einer Schicht- 
starke von 600 ^.m auf ein doppelseitiges silikonisiertes 
80 g/m 2 starkes Trennpapier extrudiert und das Laminat 
aus Klebemasse und Trennpapier zu 120 mm breiten 
Mutterrollen aufgeschnitten. Beim Schneiden werden 
Zickzack-Messer mit einer Teilung von 5 mm und einer 
Breite von ebenfalls 5 mm eingesetzt 

In einem zweiten Arbeitsschritt wird zunachst die ei- 
ne Seite des vorgenannten Klebelaminates mittig (in 
25 mm Breite) mit einer 20 um starken Folie aus Polyet- 
hylenterephthalat, die noch offene Klebmasseoberfla- 
che anschlieBend ganz flachig mit einem 1 25 mm breiten 
einseitig silikonisierten Trennpapier derart eingedeckt, 
daB dieses beidseitig ca. 2.5 mm uber das zickzackformi- 
ge Klebfolienende herausragt Nach dem Auskaschie- 
ren des doppelseitig silikonisierten Trennpapieres wird 
die gegenuberliegende Klebfolienseite entsprechend 
der ersten Klebmasseseite mit der gleichen Polyethylen- 
terephthalatfolie und einem entsprechenden einseitig si- 
likonisierten Trennpapier einkaschiert Die Herstellung 
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von einzelnen KlebfolienstOcken erfolgt durch mittiges 
Aufschneiden der Rollenware und anschlieBender Ver- 
einzelung mittels einer Hubstanze. Erhaiten werden 
Klebfolienstucke der Abmessungen 20 mm mal 50 mm, 
welche an ihrem Ende eine zickzackformige Struktur 5 
aufweisen. Durch Verwendung einer zweiten Stanze 
werden analoge Klebfolienstucke der Abmessungen 
20 mm mal 50 mm mit glattem Ende erzeugt 

Nach Verklebung der Muster auf eine glatte PMMA- 
Platte wird fiir Klebfolienstucke mit glattem Ende eine 10 
Abldsekraft von ca. 11 N/cm Folienbreite bei einer Ab- 
zugsgeschwindigkeit von 300 mm/min gemessen, wel- 
che zum Ende des Abl6seprozesses auf 15 N/cm an- 
steigt Muster mit gezacktem Klebstreifenende weisen 
ebenfalls eine Abldsekraft von 11 N/cm Folienbreite 15 
auf, welche jedoch zum Ende des Abloseprozesses nicht 
ansteigt 

Patentanspruche 

20 

1. Klebfolienstreifen fiir eine wieder Iosbare Ver- 
klebung, der sich durch Ziehen in Richtung der Ver- 
klebungsebene aus einer Klebefuge herauslosen 
laBt, dadurch gekennzeichnet, daB die Verkle- 
bungsflache zum einen Ende des Klebfolienstrei- 25 
fens abnimmt, wahrend das andere Ende als Anfas- 
ser zum Ziehen dient 

Z Klebfolienstreifen nach Anspruch-1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Verklebungsflache abnimmt, 
indem das Streifenende spitz, gezackt, konvex ge- 30 
krummt oder wellenfdrmig begrenzt auslauft, oder 
zum Streifenende hin zunehmend die Klebfolien- 
oberflache mittels einer Abdeckung oder eines 
Aufdrucks inertisiert ist 

3. Klebfolienstreifen nach Anspruch 1, dadurch ge- 35 
kennzeichnet, daB der Klebfolienstreifen ein sol- 
dier auf Basis von thermoplastischem Kautschuk 
und klebrigmachenden Harzen ist, wobei die Kle- 
befolie hohe Elastizit&t und geringe Plastizitat auf- 
weist und wobei die Adhasion geringer als die Ko- 40 
hasion ist, das Haftvermogen beim Dehnen der Fo- 
lie weitgehehd verschwindet und das Verhaltnis 
von Abzugskraft zu ReiBlast mindestens 1 : 1,5 ist, 
wobei die Masse selbstklebend oder warmeakti- 
vierbar eingestellt ist 45 

4. Klebfolienstreifen nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Ende, welches als Anfasser 
zum Ziehen dient, mit einer Abdeckung versehen 
ist, die insbesondere UV-undurchlassig ist 

5. Klebfolienstreifen nach Anspruch 4, dadurch ge- 50 
kennzeichnet, daB die Abdeckung eine dimensions- 
stabile und insbesondere beidseitig auf die Klebfo- 
lie aufkaschierte Kunststoff-Folie ist 

6. Klebfolienstreifen nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Klebfolienstreifen ein sol- 55 
cher mit einer hochdehnbaren, praktisch nicht 
rUckstellenden Tragerfolie und einer druckemp- 
findhchen Selbstklebemasse auf beiden Seiten der 
Tragerfolie ist, wobei die Tragerfolie eine genQ- 
gend hohe Bruchdehming (tensile strength at bre- 60 
ak) hat, so daB sie nicht reiBt, bevor der Klebfolien- 
streifen vom Substrat abgezogen ist 
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